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en bo ls a e ivltuex^nt de grande Ion- 

panneaux, de poutres 

P g U eur. .t constltues - ^^^^^ «™ 
On connait deja un materiau dit latte s p 

grande surface, aateriau const, fa<;e ^ ^ 

« general en bols co „ posints son t assess par 

de tola de placage. Lea differen * latge »ent utilise 

10 collage a chaud sous ^^J^^,, „ - 

k ~* ^ "-.r* »Urta! aug-nte de *agon 
„ t "-^•H.a^.Lnt des per.or.aacea.du rait gue 
disproporttonnee » 1 « ^ augoent a„ t de .agon 

lea pertes dans la fabrication a „a1eur du latb«. 

20 considerable, D-autre pert, on perd \'™^*\™^^ 4tm3M 
constitue par l-ellalnatlon des cons.gu^nces ^.s 
J „rfo, au fractionne»ent de ces defauts. 

. ^ vis. a fournlr des electa da 

realisable, a Laide d-une tecbnologl. ^ „ u _ 

25 ^ M is dont . r^rXir par ce „te- 

f Rentes, au point qu xl d . oeUvr e massif dans 

STJS^:"!^ 11 conatltu.lt .usgu.e c. ,odr 

30 - ^r^, rzrzzz trratra^i.. 

L. deu* coucbes eta^t "J^ 

dans le — -Tent le ,11 est perpendi- 
35 cente per - ^ 4 des couches extras. 

culalr. au fll du bol. de^ ^ ^ . palsseot . 

Las couches de lattea P«» presM chB ^- 

Toutefois, <Stant donne gue la duree de c g 
.ante est d-autant plus faibl. gue lea plans de c^ , 
40 proches des faces en contact avec le p 
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on aura interet a utiliser un nombre impair de couches (frequem- 
ment trois ) et a donner a la couche centrale une epaisseur plus 
forte qu f aux couches extremes. Ainsi on diminue sensiblement le 
temps d ? immobilisation de la presse qui sert a solidariser les 
5 compos ants. 

Les composants de l f element peuvent §tre de nature relati- 
vement classique; les feuilles de placage seront en general en 
bois tropical, tel que l'okoume, bien qu'on puisse utiliser des 
bois indigenes deroulables (tels que le peuplier) au prix d'une 

O diminution de la duree de vie. Ces feuilles peuvent avoir les 
epaisseurs habituelles, c'est-a-dire 1,3, 1,76 ou 2,6 mm. Quant 
aux lattes.elles sont en bois massif dur, tel que sapin ou epicea, 
dont la section peut €tre carree ou rectangulaire , les c6tes 
pouvant aller de 10 mm a 45 mm. Au-dela d'un c6te de 45 mm, on 

.5 perd en effet 1 1 avantage de la partition des defauts. 

Quelle que soit la solution adoptee, on obtient un element 
ayant une tres bonne planeite, ne presentant pas les deformations, 
notamment en gauchis semen t, ni les variations dimensionnelles du 
bois massif. L f element ne comporte pas non plus de defauts con- 
20 centres et etendus en volume. Sa resistance mecanique et a lec- 
tion de l'eau froide ou de la vapeur d f eau a 130°C est tres sa- 
tisf aisante. 

L f invention sera mieux comprise Si la lecture de la descrip- 
tion qui suit d f elements qui en constituent des modes particuliers 
25 de realisation donnes a titre d'exemples non limitatifs. La des- 
cription se refere aux dessins qui 1 'accompagnent dans lesquels: 

-la figure 1 montre schematiquement, en perspective, un 
fragment d* element destine a £tre utilise comme panneau, 

-la figure 2,similaire a la figure 1, montre une variante de 
30 realisation; 

-les figures 3 et 4 montrent schematiquement 1 'application 
de 1» invention a la constitution de poutres et poteaux. 

Pour plus de clarte, les composants d'un mfime element ont 
et£ representes a des echelles differentes, notamment en ce qui 
35 concerne leur epaisseur. Par ailleurs, les m§mes numeros de refe- 
rence designent les organes correspondants des diff erents modes 
de realisations et des f leches doubles designent le sens du fil 
des composants. 

L* element dont une fraction est representee schematiquement 
40 en figure 1, est notamment utilisable pour constituer des 
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panneaux en appui sur leurs q uatre cotes, tels que des planchers. 
Us se consent d'une couche mediane ,0 separee de deux couches 
extremes 11 et 1 2 par des feuilles de bois de placage 13 et 1 14. 
L a couche 10 est constitute de lattes dirigees perpendxculaxre- 
5 ment aux lattes qui constituent les couches extremes 11 etJ2 
En d'autres termes, le bois des couches extremes 11 et 12 est 
xil croise par rapport au bois de la couche 10. Le fxl du bois 
constituant les feuilles 1 3 et 1 4 est croise avec le £11 du boxs 
constituant les couches extremes 11 et 12. L« ensemble est solxda- 
10 rise par collage a chaud a la presse hydraulique. 

Dans le cas de panneaux de dimensions en plan courantes, 
les lattes constitutes des couches 10, 11 et 12. seront en gene- 
ral d'un seul tenant d'un bout a 1'autre du panneau. Dans d'au- 
tres cas, on sera amene a utiliser des lattes aboutees par as- 
semblage et collage, comme indique en 15. Dans ce cas le colla- 
ge s'effectue en meme temps que la solidarisation de !• ensemble 
sous presse. On pourra meme utiliser des lattes dlsposees bout 
bout avec joints droits, sans collage, comme indique en 16. 

L a fabrication de tels panneaux constitue une extrapola- 
tion de celle du latte cheque couche a son tour est assemble 
sur une latteuse, mise en place sur la presse chauffante de col- 
lage, enduite, recouverte d'une feuille de bois de placage, et 
evlntuellement de la couche suivante. XI faut evidemment eviter 
.•avoir un Joint colle au milieu de 1-epaisseur de ^T^leT 
S on se trouverait ainsi dans les conditions les plus def avorables 
du point de vue de la duree du chauffage necessaire au durcxsse- 
^enfde la colle. Pour la meme raison, on utilisera frequemment 
une couche centrale plus epalsse que les couches extremes . sou- 
vent, la couche mediane aura avantageusement une epaisseur com- 
,0 prise entre 1 ,5 et 2 fois 1'epaisseur de cheque couche extreme 
Celles-ci peuvent evidemment de leur cote etre de nature et d e- 
paisseur differentes, notamment pour des questions d'apparence. 
Une des faces ou les deux peuvent evidemment a leur tour etre 
revetues, par exemple d'un enduit ou d'une peinture. 
35 A titre d' exemple, on a realise des panneaux repondant au 

schema de la figure 1 , de 45 mm d'epaisseur, constitues de trois 
couches en epicea separees par des feuilles de placage eno^- 
Les lattes des couches 11 et 12 avaient 12,2 mm d' epaisseur et 
celles de la couche centrale 17,5 mm. Toutes les lattes avaient 
40 25 mm de large. 


20 
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L 1 element represents en figure 2 est de son cote utilisable 
pour constituer, suivant ses dimensions, des panneaux en appui 
sur deux faces, des poutres et des poteaux. 

Dans 1' element de la figure 2, contr airernent a celui de la 
5 figure 1, les lattes de la couche mediane 10 sont de meme sens 
que les lattes des couches extremes 11 et 12. Mais, pour eviter 
un af f aiblissement de l f ensemble, les lattes des diver ses couches 
sont "decroisees" c'est-a-dire que les joints 17 entre lattes des 
couches extremes sont dans des plans differents des joints 18 en- 
10 tre lattes de la couche mediane 10 (par exemple a egale distance 
de ces joints). 

L f element de la figure 2 peut , notamment, etre utilise pour 
constituer des panneaux de planchers en appui sur les deux cotes 
perpendicul aires au fil du bois. Des panneaux de 45 mm d'epais- 

1 5 seur repondent ainsi cl toutes les conditions exigees pour consti- 
tuer des planchers de wagons, conditions qui ont conduit jusqu' 
ici k utiliser des planches en chene massif. 

On peut egalement constituer avec la disposition de la fi- 
gure 2 des poutres devant tr&vailler sur chant en appui simple, 

20 comme indique schematiquement sur la figure 3 ou la fleche F in- 
dique la charge. Dans ce cas , on aura souvent int^ret, si l 1 Ele- 
ment comport e trois couches, a donner a la couche mediane une 
£paisseur beaucoup plus forte qu'aux couches extremes. A titre 
d f exemple, pour des poutres destinees & supporter des citernes 

25 de methanier on peut adopter les dimensions suivantes : 

- Couche mediane en lattes de 45 mm d'epaisseur et 25 mm de lar- 
geur, 

- Couches extremes : lattes de 12,2 mm d'epaisseur et 25mm 
de largeur, 

30 - Feuilles de placage en okoume de 2,6 mm d'epaisseur. 

La structure illustree en figure 2 peut egalement etre uti— 
lisee pour constituer des poteaux de charpentes en bois. On a 
alors interet & assembler les elements par quatre, comme indique 
schematiquement en trait leger sur la figure 4. 

35 L'invention est" evidemment susceptible de nombreuses varian- 

tes et de nombreuses applications. On peut notamment citer, a 
titre non limitatif , la constitution de planchers de containers, 
camions et peniches, d ' echaf audages , de supports isolants, etc. 
II va sans dire que la portee du present brevet s'etend a de tel- 

40 les variantes et applications restant dans le cadre des equivalences. 
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En particulier, 1 -element de construction peut comporter 
plus de trois couches de lattes. II peut egalement comporter deux 
couches seulement de lattes disposes fil a fil et separees par 
une seule feuille de bois de placage dont le fil est croise par 
rapport a celui des lattes. Dans ce cas, les jonctions entre les 
lattes d'une couche sont evidemment situees dans des plans decays 
des plans de jonction entre les lattes de 1'autre couche. 
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- REVENDICATIONS - 

1.- Element de construction, caracterise en ce qu f il est cons- 
titre de plusieurs couches de lattes paralleles en bois massif, 
les deux couches extremes etant constituees de lattes avec fil 
5 dans le m§me sens, chaque couche etant separee de la couche 
adjacente par une feuille de bois de placage dont le fil est 
per pendicul aire au fil du bois des lattes des couches extremes, 
l f ensemble des couches et des feuilles etant solidarisees par col- 
lage. 

10 2.- Element suivant la revendication 1 a au mo ins trois cou- 
ches, caracterise en ce que chaque couche est constitute de 
lattes dont les jonctions sont dans des plans differents des 
jonctions entre les lattes de la couche ou des couches adjacentes. 

3. - Element suivant la revendication 1 ou 2, caracterise en ce 
15 que les couches sont d'epaisseur egale. 

4. - Element suivant la revendication 1 ou 2, caracterise en 
ce que les couches extremes sont d»epaisseur plus faible que la 
couche ou les couches roedianes. 

5. - Element suivant l'une quelconque des revendications pre- 
20 cedentes, caracterise en ce que les lattes sont en sapin ou epicea, 

et les feuilles de bois de placage en okouml, en autre bois tro- 
pical de caracteristiques slrailaires, ou en bois indigene derou- 
lable. 

6»- Element suivant l'une quelconque des revendications prece- 
25 dentes, caracterise en ce que dans chaque couche les lattes sont 
d'une seule piece sur toute la longueur de la couche, aboutees 
avec jonction entre trongons successifs dans des plans decales, 
ou constituees de trongons assembles et colles avec embrevement. 

7. - Element suivant l'une quelconque des revendications pre- 
30 cedentes, caracterise en ce que les couches ont une epaisseur. 

comprise entre 10 et 45 mm. 

8. - Applications de l'element suivant 1 »une quelconque des 
revendications 1 a 7 a la constitution de panneaux k trois cou- 
ches destines Sl travailler sur plat, avec appui sur deux c6tes, 

35 les lattes etant toutes de m£rae sens, ou appui sur quatre c6tes, 
les lattes de la couche mediane etant perpend icul aires aux lat- 
tes des couches extremes • 

9. - Application de 1* element suivant l'une quelconque des re- 
vendications 1 a 7 a la constitution de poutres ou poteaux, ele- 

40 ment travaillant sur chant ou au f lambage et toutes les lattes 
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5 


etant de meme sens. „ rf ,,.»tion 1. caracterise 

,0. Element suivant la ^^T^ltes seule^ent, 
en ce qu'il est constitue de deux couches de lattes 
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